I1SPI PCT/FR03/03 2iT'° 3f 



I INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRf ELLE 



BREVET D' INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



COPIE OFFICIELLE 




Le Directeur general de I'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de proprlete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 



3 



Fait a Paris, le . 



t 2 JAW. 2004 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propriete industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 



DOCUMENT DE PRIORI^ 

PRESENTTS OU TRANSMIS 
R6GLEl7.1.a)0Ub) 




Martine PLANCHE 



41102 



SIEGE 

INSTITUT 26 bis, rue da Saint Petersburg 
NATIONAL DE 75800 PAWS cedax 08 
La PPnpniPTP T6, ^n 8 • 33 (0)1 53 04 53 04 
LA PROPRIETE Tetecopie : 33 (0)1 53 04 45 23 
INDUSTRIELLE www.inpi.fr 



ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI N« 5l-«44 DU 19 AVR|L 1951 




■ iKrtmn 

HATtOttAL OX 
LA MO»JUETS 
INDUtTatKIXB 



26 bis, rue de Saint Pfitarsbourg 
75800 Paris Ccdex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 T#ecopie : 33 (1) 42 94 86 54 



1Reserv6aHNPlr 



CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriety intetlectueHe - Uvre VI 

REQUETE EN DELIVRANCE 
page 1/2 

Get tmprim6 est a rempHr Hsibtement a I'encre noire 



N° 11354*03 




DB 540 9 9/ 210502 



S S£ »t>CT 2002 
75 MPl PARIS 

02 13583 



DATE 
UEU 



N° D'ENREGISTREMENT 
NATIONAL ATTRIBUS PAR UlNPl 

DATE DE DEPOT ATTRJBUEE 
PARUINPI 



3 0 OCT. 2002 



Vos references pour ce dossier 

(facultatij) EU-110 



NOW! ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT &TRE ADRESSEE 

■ 

CABINET BONNETAT 

29, Rue de Saint-Petersbourg 

75008 PARIS 



Confirmation d'un depot par telecopie 


□ N°atbibuepa 


r I'INPI a la telecopie 










Demande de brevet 




Demande de certhicat d'utilite 


□ 


Demande dlvisionnaire 

Demande de brevet initiate 
ou demande de certificat d'tstiliti initiate 


□ 

N° Hate I I I I I I I I I 
N° nate I I I I I J I I I 


Transformation d'une demande de 
brevet europeen Demande de brevet initiate 


N* Date I I I I I I I I J 


g| TITRE DE L'INVEWTION (200 caracteres ou espaces maximum) 

Produit de demoulage pour pieces moutees en materiau composite. 


E3 DECLARATION DE PRIORITY 
OU REQUETE DU BENEFICE DE 
LA DATE DE D£p5T D'UNE 
DEMANDE ANTERIEURE FRANQAISE 


Pays ou organisation 

Date I i I i I i i i I N° 
Pays ou organisation 

Date I i I i I i i i I N° 
Pays ou organisation 

Datel i 1 i 1 i i i 1 N° 

□ S'fl y a d'autres prio rites, cochez la case et utilisez I'imprime «Suite» 






Norn 

ou denomination sociale 


EUROCOPTER 


Prenoms 




Forme juridique 


SAS. 


N° SIREN 


13,5,2,3,8,3 ,7,1,51 


Code APE-NAF 


1 i , , 1 


Domicile 
ou 

siege 


Rue 


Aeroport International Marseille-Provence 


Code postal et ville 


11 ,3 ,7 12 i5 1 MARIGNANE Cedex 


Pays 


FRANCE 


Nationality 


frangaise 


N° de telephone (facultatij) 


N° de telecopie (facultatij) 


Adresse electronique (facultatij) 






□ S'il y a plus d'un demandeur, coch z ia case et utilisez rimprimd «Sutte» 



RempHr impfrativQment >a Z^jsase. 




CERTIFIGAT D'UT§UT£ 
KfEQUETE m DEilVKAWCE 



{R6smv# 6 flNPlt 



B r E ^^CT 2002 



DATE 

UEU 75 INPi PARIS 

N° D'ENRECISTREMENT 



02135SS 



OB MOW/ 21D502 



NATIONAL ATTRIBUE PAR UINH 




Norn 


BONNETAT 


Prenom 


Christian 


Cabinet ou Societe 


CABINET BONNETAT 

_____ — ■ 


N °de pouvoir permanent et/ou 
de lien contractue! 




Adresse 


Rue 


29, Rue de Saint-Petersbourg 


Code postal etvilie 


7 .5 ,0 iO .8 1 PARIS 


Pays 


FRANCE 


N° de telephoi 


ne (fitctiltatij) 


01 42 93 66 65 


N° de teiecopie (facaliaiij) 


01 42 93 69 51 


j Adresse electronique (fiicultat0 


cab-bonnetat@wanadoo.fr . 






Les demandeurs et les inventeurs 
sont les memes personnes 


_3 Oui 

ID Non: Dans co cas remplir le f onnulairo de Designation d'lTOgrtteur(s) 






Etablissement immediat 
ou etablissement differe 


H 

r 


Paiement echelonne de la redevance 

{endeuxversemenls) 


Unlquemerri pour les personnes physiques effectual elles-5n§ines leur propre dgpot 

□ Oui 

□ Non 


11 REDUCTION DUTAUX 
DES REDEVANCES 


Uniquement pour les personnes physiques 

| | Requise pour la premiere fois pour cette invention Qoindmtm avis de non-imposition) 
□ Obtenue anterieurement a ce dep6t pour cette invention Qbfadre de fa 

jJrfWMJ'^mfrxtM | | | | 1 1 


g3 StQUEHCES DE NUCLEOTIDES 
ET/OU D'ACIDES AMINES 


PI Cochez la case si la description contlent une liste de sequences 


Le support electronique de donnees est joinl 

La declaration de confbrrnite de la !iste de 
sequences sur support papier avec le 
support electronique de donnees est Jointe 




Si vous avez utilise V imprim6 ciSutten, 





SIGNATURE DU DEWIANDEUR 

OU DU MANDATAIRE 

(Norn et qualrt ' du signature) 
Mandataire "CPI brevet 11 : 
Christian BONNtTAT 
92-1032 (B,MDM ( l) 




OU DE L'INPI 




La loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative a l'informatlque, aux fichiers et aux liberies s'appllque aux reponses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'INPI. 



La presente invention concerne un produit de demoulage de pieces 
moulees en materiau composite. Bien que non exclusivement, la presents 
invention s'applique plus particulierement au demoulage de pales d'heli- 
coptere ou d' elements de pales d'helicoptere, qui sont fabriques de fagon 
usuelle par moulage d'un materiau composite. 

On sait que, pour faciliter le demoulage de tels elements ou telles 
pales apres polymerisation, on applique prealablement au moulage un pro- 
duit de demoulage sur toute la surface du moule. 

Les produits de demoulage connus contiennent une grande propor- 
tion de solvant et prSsentent de ce fait de nombreux inconvenients, tels 
que I'importance des quantites devant etre utilisees et le rejet de compo- 
ses organiques volatils dans I'environnement. 

La presente invention a pour objet de remedier a ces inconve- 
nients. Elle concerne un produit de demoulage anti-adherent sans solvant, 
particulierement efficace. 

A cette fin, selon I'invention, !e produit de demoulage est remar- 
quable en ce qu'il comporte : 

-100 parts ponderales d'un constituant de base consistant en un poly- 
dimethylsiloxane epoxyde ; 

- entre 0,5 et 10 parts ponderales d'un agent de polymerisation dudit 
constituant de base, constitue d'un sel de diaryliodonium ; 

- au plus 30 parts ponderales d'un modulateur d'antiadherence, constitue 
d'un polymere silicone ; et 

- au plus 40 parts ponderales d'un agent rendant le produit moins gluant 
avant polymerisation, constitue d'au moins un compose vinyiether. 
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De preference, ledit modulateur d'adherence consiste, comme le 
constituent de base, en un polydimethylsiloxane epoxyde. Comme consti- 
tuant de base et comme modulateur d'adherence, on peut respectivement 
utiliser les produits fabriques par la societe RHOD1A et portant respecti- 
5 vement les denominations commerciales n UV POLY 200" et "UV RCA 
200". De meme, I'agent de polymerisation a base de sel de diaryliodonium 
peut etre celui fabrique et vendu sous le nom commercial de "UV CATA 
21 1 " par cette societe RHODIA. 

Ledit agent rendant le produit moins gluant avant polymerisation - 
10 qui permet entre autres audit produit de pouvoir etre etaI6 ais£ment sur les 
parois du moule et de reduire significativement I 'aspect collant laiss£ par 
le polydimethylsiloxane Epoxyde lorsqu'il n'est pas polymerise — peut etre 
constitue par un melange d f un mono-vinylether et d'un di-vinylether. De 
preference, le mono-vinyiether est celui de dodecyle [formule CH 3 -(CH 2 ) ir 

15 0-CH=CH 2 ], tandis que le di-vinylether est le 1.4 cyclohexane 

dimethanoldivinylether [formule CH 2 = CH-0-C 6 H 10 -0-CH = CH 2 ]. 

Avantageusement, le produit de demoulage selon Pinvention 
comporte : 

- 100 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane Epoxyde, comme cons- 
20 tituant de base ; 

- de 5 a 7 parts ponderales d'un sel de diaryliodonium, comme agent de 
polymerisation ; 

- de 5 a 10 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme 
modulateur d'antiadherence ; 

25 - de 8 & 1 2 parts ponderales de mono-vinylether de dodecyle ; et 

- de 8 a 12 parts ponderales de 1 A cyclohexane dimethanoldivinylether. 

Encore plus avantageusement, ce produit de demoulage 
comporte : 
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- 100 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme cons- 
tituant de base ; 

- 6 parts ponderales d'un sel de diaryliodonium, comme agent de polyme- 
risation ; 

5 - 8 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme modula- 
teur d'antiadherence ; 

- 1 1 ,4 parts ponderales de mono-vinylether de dodecyle ; et 

- 1 1 ,4 parts ponderales de 1 .4 cyclohexane dimethanoldivinylether. 

Ainsi, gr§ce a 1'invention, on obtient un produit de demoulage sans 
10 solvant qui presente de tres bonnes propriety d'anti-adherence, notam- 
ment en raison de sa realisation a base de silicone. Ce produit de demou- 
lage presente egalement de bonnes performances en termes de tenue au 
collage ou de tenue a la peinture de la piece composite realisee par mou- 
lage. En effet, en raison des caracteristiques chimiques dudit produit qui 
1 5 est bas<§ sur des siloxanes epoxydes, le f aible transfert qui peut avoir lieu 
au cours du moulage, n'a pas d'influence negative significative sur les pro- 
prietes de collage ou de tenue a la peinture de la piece, contrairement a ce 
qui peut gtre observe avec des produits de demoulage a base de solvant. 

On notera que, par rapport aux produits de demoulage usuels a 
20 base de solvant, (e produit conforme a Tinvention, obtenu a partir du me- 
lange precite, presente egalement les avantages suivants : 

- suppression du probleme de rejets de composes organiques volatils ; 

- reduction de la quantite de produit consomme ; 

- reduction du temps d'application du produit ; 

25 - amelioration des caracteristiques de collage sur le materiau composite ; 
et 

- amelioration de I'aspect de surface. 

Le produit demoulant conforme a I'invention polymerise sous I'ac- 
tion des rayonnements ultraviolets ou par voie thermique. Le cycle de po- 
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lym6risation par voie thermique peut etre de 1 heure a 150°C (± 5°C). 
Toutefois, selon les applications envisagees, ce cycle peut etre optimise, 
par exemple a 30 minutes 3 100°C. 

Le produit demoulant de Tinvention est liquide et i! est applique sur 
5 la surface du moule, avec une epaisseur tres faible (de I'ordre du micron 
generalement), de preference de facon manuelle, & I'aide d'un chiffon ou 
au moyen de lingettes pr6impregn6es par ledit produit. 

Generalement, il n'est pas necessaire d'appliquer ledit produit sur 
le moule a chaque moulage. Le nombre d'op§rations de moulage possible 
10 avec un rev§tement du produit conforme a la pr6sente invention depend 
du type de moulage mis en ceuvre, mais reste generalement Equivalent a 
celui obtenu avec les demoulants usuels a base de solvant. 

On notera que le produit de d6moulage conforme a I'invention est 
efficace pour la polymerisation sur moules metalliques ou composites de 
15 toute piece composite, utilisant des resines epoxydes de classe inferieure 
ou egale a 180°C. 
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REVEND1CAT1QNS 

1 . Produit de demoulage pour pieces moulees de materiau compo- 
site, 

caracterise en ce qu'il comporte : 
5 - 100 parts ponderales d'un constituant de base consistant en un poly- 
dimethylsiloxane epoxyde ; 

- entre 0,5 et 10 parts ponderales d'un agent de polymerisation dudit 
constituant de base, constitue d'un sel de diaryliodonium ; 

- au plus 30 parts ponderales d'un modulateur d'antiadherence, constitue 
10 d'un poiymere silicone ; et 

- au plus 40 parts ponderales d'un agent rendant le produit moins giuant 
avant polymerisation, constitue d'au moins un compose vinylether. -j. 

2. Produit de demoulage selon la revendication 1 , 

caracterise en ce que ledit modulateur d'adherence est egalement coristi- 
15 tue par un polydimethylsiloxane epoxyde. i 

3. Produit de demoulage selon I'une des revendications 1 ou,2, 
caracterise en ce que ledit agent rendant le produit moins giuant avant 
polymerisation est constitue par un melange d'un mono-vinylether et d'un 
di-vinyiether. 

20 4. Produit de demoulage selon la revendication 3, 

caracterise en ce que ledit mono-vinylether est le mono-vinyiether de do- 
decyle. 

5. Produit de demoulage selon la revendication 3, 

caracterise en ce que ledit di-vinylether est le 1 .4 cyclohexane dime- 
25 thanoldivinylether. 

6. Produit de demoulage selon les revendications 13 5, 
caracterise en ce qu'il comporte : 

- 100 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme cons- 
tituant de base ; 
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- de 5 a 7 parts ponderales d'un sel de diaryliodonium, comme agent de 
polymerisation ; 

- de 5 a 10 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme 
modulateur d'antiadherence ; 

5 - de 8 a 12 parts ponderales de mono-vinylether de dodecyle ; et 

- de 8 a 12 parts ponderales de 1 .4 cyclohexane dimethanoldivinylether. 

7. Produit de dSmouIage selon la revendication 6, 
caracterise en ce qu'il comporte : 

- 100 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme cons- 
10 tttuant de base ; 

- 6 parts ponderales d'un sel de diaryliodonium, comme agent de polyme- 
risation ; 

- 8 parts ponderales d'un polydimethylsiloxane epoxyde, comme modula- 
teur d'antiadherence ; 

15 - 1 1 ,4 parts ponderales de mono-vinylether de dodecyle ; et 

- 1 1 ,4 parts ponderales de 1 A cyclohexane dimethanoldivinylether. 

8. Dispositif d'aide au demoulage de pieces de mat£riau composite 
moulees, 

caracterise en ce qu'il est constitue d'une lingette impr£gnee du produit 
20 specifie sous Tune des revendications 1 a 7. 
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